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© Verfahren zur Herstellung von Kugelchen oder Pellets aus Reisschaltenasche sowie ein danach hergestelltes 
Produkt 

© Die vorliegende Erfindung betrifft Kugelchen/Pellets, 
dieausReisschalenasche hergestellt werden undalsWar- 
medammstoff nutzlich sind, und ein Verfahren zur Her- 
stellung der Kugelchen/Pellets aus Reisschalenasche, wo- 
bei dieses Verfahren foigende Schritte umfafit: Pulverisie- 
ren von Reisschalenasche auf - 325 Mesh, Vermtschen 
der pulverisierten Reisschalenasche mit einer oberfla- 
chenaktiven Substanz im Bereich von 0,1 Gew.-%-1,0 
Gew.-% der Asche und einem Bmdernittel im Bereich von 
2-20 Gew.-% der Asche, Kugelchenbildung/Pelletierung 
des obtgen Aschenmaterials, Trocknen der so erhaltenen 
Kugelchen/Pellets und Erhitzen der getrockneten Kugel- 
chen/Pellets bei einer Temperatur im Bereich von 
800°C-1400°C. 
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